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Blektrochemie.
die Abhangigkeit des Temper aturkoeffizi Saurekonzentration, so dajB damit der Te:
beiden gegeneinander geschalteten Akkun
Die Helmholtzsche  Gleichung ergibt < des Systems:
= U + H
Die auf beiden Wegen berechneten nnter sich und mit der gemessenen elel Daraus ist zu schlieJSen , daJJ die chemise maximaler Arbeitsleistung verlaufen, dafi reversibel arbeitet. In der Tat ist das Entladung mit sebr geringer Stromdicht praktische Irreversibilitat, die in dem bei der Ladung und Entladung hervortrit trationspolarisation zu suchen. Wie die 6 Vorgang im Akkumulator lehrt, steigt d: bei der Ladung und f allt bei der Entladur vollziehen sich der Hauptsache nacb. inne konnen sich nur langgam durch Diffusion aber, wie wir oben gesehen haben, die f trierterer Schwefelsaure hoher ist, so ist und Entladung mit so geringen Strorc anderungen sich durch Diffusion ausgleic begriindete Eeversibilitat des Akkumulato kann, wahrend bei grofieren Stromdichter muB, als die Entladungsspannung.
Mit Hilfe der osmotischen Tbeorie h